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© Mlttel Oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen. 

® Das Holzkonservierungsmittel Oder -konzentrat enthalt 0.001 - 5 Gew,%. l-[[2-(2.4-dichlorphenyl)-l.3- 
dioxolan-2-yl]methyl]-lH-l.2,4-triazol. 0.3 - 3 Gew.-%. 0.0-Diethyl-0-(3.5.6-trichlor-2-pyridyl)-thiophosphat. 0.0- 
Diethyl-0-(a<yanbenzyiiden-amino)-thiophosphat. o-Ethyl-0-(2.4-dichlorphenyl)-S-n-propyldithiophosphat 
und/oder 0,0-Diethyl-0-(1 ,6-dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridazinyl)-thiophosphat und mehr als 75 Gew.-%, eines 
Gemisches, bestehend aus mindestens einem VerdUnnungsmittel und/oder mindestens einem Emulgator 
und/oder Netzmittel Oder -gemisch derselben. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mittel zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen auf der 
Bais von Oder unter Mitverwendung von i-[[2-(2.4-dichlorphenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methy!]-1HM,2,4-triazol. 
mindestens eines Verdunnungsmittels sowte ggf. eines Fungizides. Verarbeitungshilfs- und/oder Zusatzmit- 
5 tels, eines organisch-chemischen Bindemittels und/oder Fixierungsmittels, Farbstoffes, Pigmentes. 
Farbstoff- Oder Pigmentgemisches. 

Die chemische . Verbindung i.[[2-(2.4-dichlorphenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2 ( 4-triazol. 

(Azaconazol) mit der Strukturformel 
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25 ist bereits aus der DE-PS 25 51 560 als fungizides und pflanzenwuchsregulierendes Mittel in der 
Landwirtschaft bekannt 

An Holzkonservierungsmittel werden aber Anforderungen gestellt. die von denen der Fungizide im 
Pflanzenschutz erheblich abweichen. 

Ziel und Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, ein Holzkonservierungsmittel zu finden, das 
30 gegenuber holzverfarbenden und holzzerstorenden Pilzen sowte gegenuber holzschadigenden Insekten, 
insbesondere gegenuber Termiten hochwirksam ist und eine gute Langzeitwirkung aufweist, wobei die 
Wirksamkeit des Fungizides durch das Insektizid nicht beeintrachtigt wird bzw. umgekehrt. DarUber hinaus 
sollte das Holzkonservierungsmittel eine gutes Eindringvermogen im Holz und in den Holzwerkstoffen 
aufweisen. 

35 Erfindungsgemafl wurde festgestellC dafl diesen Zielen und Aufgaben ein Mittel Oder Konzentrat zum 
Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen auf der Basis von Oder unter Mitverwendung von U[[2-{2 ( 4- 
dichlorphenylj-I.S-dioxolan^-yllmethyll-IH-l^.^triazol, mindestens eines Verdunnungsmittels sowie ggf. 
eines Fungizids, Verarbeitungshilfs- und/oder Zusatzmittels, eines organisch-chemischen Bindemittels 
und/oder Fixierungsmittels, Farbstoffes. Pigmentes, Farbstoff-oder Pigmentgemisches gerecht wird, das 

40 0.001 - 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,2 - 2 Gew.-%, 1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-1.3-didxolan-2-yl]methyl]-1H- 
1.2,4-triazol. 0.3 - 3 Gew.-%, vorzugsweise 0.5 - 2 Gew.-%, 0,0-Diethyl-0-<3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-thio- 
phosphat, 0.0-Diethyl-0-(a-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat. 0-Ethyl-0-(2.4-dichlorphenyl)-S-n-propyldit- 
hiophosphat und/oder 0,0-Diethyl-0-(1,6-dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridazinyl)-thiophosphat und mehr als 75 
Gew.-%, vorzugsweise mehr als 90 Gew.-%. eines Gemisches, bestehend aus mindestens einem Verdun- 

45 nungsmittel und/oder mindestens einem Emulgator und/oder Netzmittel oder -Gemisch derselben, enthalt. 

Zwar ist bereits bekannt. dafl Thiophosphorsaureester gute insektizide Wirkung aufweisen und daher in 
Pflanzenschutzmitteln eingesetzt werden. In diesen Mitteln besteht jedoch fur diese Insektizide die Forde- 
rung, dafl sie nach einer gewissen Zeit abgebaut sein mOssen, damit keine Gefahr fur Menschen und Tiere 
bei der Nahrungsaufnahr. besteht. Auflerdem durfen derartige Mittel nicht zu tief in die Pflanzenteile 

50 eindringen, damit sie leicht abgewaschen werden konnen. In Holzkonservierungsmitteln ist dagegen eine 
Langzeitwirkung erforderlich. 

Das erfindungsgemai3 verwendete Verdunnungsmittel enthalt nach einer AusfUhrungsform ein 
organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch. vorzugsweise mindestens ein polares. 
organisch-chemisches Losungsmittel und/oder ein oliges oder olartiges schwerfluchtiges organisch-chemi- 

55 sches Losungsmittel. oder ein Gemisch aus Wasser und/oder mindestens einem organisch-chemischen 
* Losungsmittel. vorzugsweise mindestens einem polaren organisch-chemischen Losungsmittel und/oder 
einem oligen oder olartigen, schwerfluchtigen. organisch-chemischen Losungsmittel oder Losungsmittelge- 
misch, und mindestens einem Emulgator und/oder Netzmittel Oder besteht daraus. 

. / i 
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Nach einer weiteren AusfOhrungsform enthalt das Holzkonservierungsmittel oder -konzentrat 0,1 - 25 
Gew.-%. vorzugsweise 1- 18 Gew.-%. (berechnet als Feststoff) mindestens eines Bindem.ttels und/oder 

Fixierungsmittels. . _ . . _ . . 

Erfindungsgemafl betragt nach einer Ausfuhrungsform das Gewichtsverhaltnis von Bindemittel. Fixie- 
rungsmittel und/oder eines deren Gemische zu dem Verdunnungsmittel Oder Verdunnungsmittelgem.schund 
zu dem im Mittel oder Konzentrat enthaltenden Emulgator oder Emulgatorgemisch und/oder Netzmittel oder 
Netzmittelgemisch 8.5 : 1 bis 1 : 99. . 

Nach einer weiteren Ausfuhrungsform ist das organisch-chemische Bindemittel oder Bindemittelge- 
misch teilweise durch mindestens einen Weichmacher ersetzt. 

Gemafl einer vorteilhatten Ausfuhrungsform enthalt das Mittel zum Konservieren von Holz 0,001 - 5 
Gew.-%. vorzugsweise 0.2 - 2 Gew.-% l-[[2-(2.4-dichlorphenyl)-1.3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1 ( 2.4.triazol. 
0 3-3 Gew.-%. vorzugsweise 0.5 - 2 Gew.-%, 0,0-Diethyl-0-(3.5 ( 6-trichlor-2-pyridyl)-thiophosphat, 0,0- 
Diethyl-0-( -cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat. 0-Ethyl-0-(2.4-dichlorphenyl)-S-n-propyldithiophosphat 
und/oder 0.0-Diethyl-0-(1.6-dihydro-6-oxo-l-phenyl-3-pyridazinyl)-thiophosphat und 0.1 - 28 Gew.-%. vor- 
zugsweise 1-18 Gew.-%. (berechnet als Feststoff) mindestens eines organisch-chemischen Bindemittels 
und/oder Fixierungsmittels oder Weichmachers und das Gewichtsverhaltnis des Gesamtanteiles an 
organisch-chemischem Bindemittel und/oder Fixierungsmittel Oder Weichmacher zu dem Gesamtanteil des 
Verdunnungsmittels (einschl. Losungsmittel Oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und/oder Emulga- 
tor und/oder Netzmittel) betragt 1 : 1.2 bis 1 : 99, vorzugsweise 1 : 2 bis 1 : 25. 

Vorteilhaft besteht nach einer Ausfuhrungsform. das Verdunnungsmittel aus mindestens einem 
organisch-chemischen. schwerfluchtigen Losungsmittel mit einer Ver dunstungszahl uber 35 und einem 
Flammpunkt oberhalb 30 # C. vorzugsweise aus einem oligen oder olartigen. organisch-chemischen 
Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch oder enthalt ein oder mehrere dieser schwerfluchtigen Losungs- 
mittel. 

25 Gemafl einer weiteren Ausfuhrungsform sind 0,5 bis 23 Gew.-%. vorzugsweise 2-15 Gew.-/«, des 
organisch-chemischen. schwerfluchtigen Losungsmittels bzw. Losungsmittelgemisches mit einem. Flamm- 
punkt oberhalb 30 * C. durch die gleiche Menge eines oder mehrerer organisch-chemischer Bindemittel 
und/oder Fixierungsmittel ersetzt. wobei als organisch-chemische Bindemittel und/oder Fixierungsmittel 
solche eingesetzt werden. die in den Losungsmittel bzw. Losungsmirtelmittelgemisch verteilbar bzw. 

30 emulgierbar. vorzugsweise jedoch loslich sind. wobei der Ersatz mit der Maflgabe ertolgt. da/3 die erhaltene 
Mischung bzw. das erhaltene Losungsmittelgemisch ebenfalls einen Flammpunkt uber 30 C aufweist und 
das organisch-chemische Losungsmittel bzw. Losungsmittelgemisch ein oliges oder olartiges Losungsmit- 
tel ist. 

Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform besteht das anwendungsfertige Mittel zum Konservieren von 
35 Holz und Holzwerkstoffen aus 0.001 - 5 Gew.-%. vorzugsweise 0.2 - 2 Gew.-%. 1-[[2-<2.4-dichlorphenyl)- 
1.3-dioxolan-2-yl]methyl]-tH-1.2.4-triazol. 0.3 - 3 Gew.-%. vorzugsweise 0.5 - 2 Gew.-%. 0.0-Diethyi-0- 
(3.5.6-trichlor-2-pyridyl)-thiophosphat. O.O-Diethyl-O-fa-cyanbenzyliden-aminohthiophosphat. 0-EthyI-0-(2.4- 
dichlorpheny l)-S-n-propy Idithiophosphat und/oder 0.0-Diethy l-0-( 1 ,6-dihydro-6-oxo- 1 -pheny l-3-py ridaziny I)- 
thiophosphat. 0.1 - 28 Gew.-%. vorzugsweise 1-18 Gew.-%, mindestens eines organisch-chemischen 
40 Bindemittels und/oder Fixierungsmittels oder Weichmachers, 0 - 5 Gew.-%. vorzugsweise 0,01-4 Gew.-%. 
mindestens eines anderen in dem organisch-chemischen Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch losli- 
chen Biozides oder Biozidgemisches, 0 - 8 Gew.-%. vorzugsweise 0,1 - 4 Gew.-%. mindestens eines 
wasserloslichen und/oder wasserunldslichen Farbstoffes. Farbpigmentes und/oder Korrosionsschutzmittels. 
Siccatives und/oder UV-Stabilisators und 99.599 Gew.-% - 51 Gew.-%. vorzugsweise 98.190 Gew.-% - 70 
45 Gew.-%. eines Verdunnungsmittels Oder Verdunnungsmittelgemisches. bestehend aus mindestens einem 
organisch-chemischen Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und/oder mindestens 
einem Emulgator und/oder Netzmittel oder -gemisch derselben. 

Das erfindungsgemafle Konzentrat enthalt nach einer Aufuhrungsform 0.001 - 5 Gew.-%. vorzugsweise 
0,2 - 2 "Gew.-%.[[1- 2-(2.4-dichlorphenyl)-1.3-dioxonn-2-yl] methyl]-1H-1.2.4-triazol. 0.3 - 3 Gew.-%. vor- 
50 zugsweise 0.5 - 2 Gew.-%. 0.0-Diethyl-0-(3.5.6-trichior-2-pyridyl)-thiophosphat. 0.0-Diethyl-0-<a- 
cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat. 0-Ethyl-0-(2.4-dichlorphenyl)-S-n-propyldithiophosphat und/oder 0.0- 
Diethyl-0-(1,6-dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridazinyl)-thiophosphat. 2 - 85.Gew.-%. vorzugsweise 8 - 40 
Gew.-%. (berechnet als Feststoff) mindestens eines organisch-chemischen Bindemittels und/oder Fixie- 
rungsmittels Oder Weichmachers und das Gewichtsverhaltnis des Gesamtanteiles an organisch-chemischen 
Bindemittel und/oder Fixierungsmittel oder Weichmacher zu dem Gesamtanteil des Verdunnungsmittels 
(einschl. Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und/oder Emulgator und/ Oder Netz- 
mittel) betragt 8,5 : 1 bis 1 : 48. vorzugsweise 1 : 1,45 bis 1 : 11.5: 

Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform enthalt das erfindungsgema/Je Konzentrat zum Konservieren 
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von Holz und Holzwerkstoffen 0,001 - 5 Gew.-%. vorzugsweise 0.2 - 2 Gew.-%. 1- [[2-(2.4-dichlorphenyl)- 
1,3-dioxolan-2-yllmethyl]-1H-1,2,4-triazol, 0,3 - 3 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 - 2 Gew.-%. 0,0-Diethyl-0- 
(3,5.6-trichlor-2-pyridyl)-thiophosphat. 0.0-Diethyl*0-(a-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat ( 0-Ethyl-0-(2,4- 
dichlorphenyl)-S-n-propy Idithiophosphat und/oder 0,0-Diethy l-0-( 1 ,6-dihydro-6-oxo- 1 -phenyl-3-pyridaziny 1)- 

5 thiophosphat, 2 - 85 Gew.-%, vorzugsweise 8 - 60 Gew.-%, mindestens * eines organisch-chemischen 
Bindemittels und/oder Fixierungsmittels Oder Weichmachers, 20 - 0 Gew.-%. vorzugsweise 8*1. Gew.-%. 
eines in dem organisch-chemischen Losungsmittel Oder Losungsmittelgemisch loslichen Fungizides Oder 
Fungizidgemisches und einem VerdOnnungsmittel oder Verdun nungsmittelgemisch als Restbestandteil, 
bestehend aus mindestens einem organisch-chemischen Losungsmittel Oder Losungsmittelgemisch oder 

io Wasser und/oder Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder mindestens einem Emulgator 
und/oder Netzmittel oder einem -Gemisch derselben sowie gegebenenfalls Farbstoffen. Farbpigmenten, 
Korrosionsschutzmittel. Siccativen und/oder UV-Stabilisatoren. 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemaflen Mittels Oder 
Konzentrats zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen. 

is Gemafl diesem Verfahren werden die Wirkbestandteile des Mittels oder Konzentrats bei Temperaturen 
von - 5 " C bis 80 * C. vorzugsweise 15 * C bis 45 " C, und bei Drucken von 400 mm Hg bis 850 mm Hg 
(0,5332 bis 1,1332 bar. vorzugsweise 600 mm Hg bis 790 mm Hg (0,7999 bis 1,0532 bar) mit dem 
VerdOnnungsmittel sowie den anderen Bestandteilen versetzt. 

20 

Beispiele 



1. Termitizides Holzkonservierungsmittel. insbesondere zur Impragnierung: 


1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1.2,4-triazol (Azaconazol) 


1.0 % 


0,0-Oiethyl-0-(a-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat (Phoxim) 


1,5 % 


Dibutylphthalat 


6,0 % 


Kontrollfarbstoff 


0.2 % 


Duftstoff 


0.04 % 


Testbenzin (Gemisch aliphatischer und aromatischer Kohlenwasserstoffe) 


91.26 % 



2. Termitizides Holzkonservierungsmittel, insbesondere zur Impragnierung: 


l-[[2-(2.4-dichtorphenyt)-1 .3-dioxolan-2-yl]methyl]-1 H-1 .2.4-triazol (Azaconazol) 
0,0-Diethyl-0-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-thiophosphat. (Chlorpyrifos)- 
Dibutylphthalat 
Gasdl (Hochsieder) 

Mineralol (Gemisch aliphatischer und aromatischer Kohlenwasserstoffe) 


1 .4 % 
1 .2 % 
4.0 % 
10.0 % 
_ 83.40 % 



3. Termitizides Holzkonservierungsmittel: 


l-[t2-<2,4-dichlorphenyl)-1.3-dioxolan-2-yl]methyl]-1 H-1, 2.4-triazol (Azaconazol) 
0.0-Diethy l-0-( 1 .6-dihydro-6-oxo- 1 -pheny l-3-pyridaziny l)-thiophosphat (Pyridafenthion) 
Leinolftrnis 

Mineralol (Gemir?'; aliphatischer und aromatischer Kohlenwasserstoffe) 


0.8 % 
1 ,4 % 
4.0 % 
93.80 % 
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4. Termitizides Holzkonservierungsmittel: 




1- [[2-(2.4-dichlorphenyl)-1 ,3-dioxolan-2-yl]methyl]-lH-l ,2.4-triazol (Azaconazol) 
0,0-Diethyl-0-<a-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat (Phoxim) 

2- lsopropoxyphenyl-N-methylcarbamat (Propoxur) 
Dibutylphthalat 

Bitumen 
Duttstoff 

Testbenzin (Gemisch aliphatischer und aromatischer Kohlenwasserstoffe) 


0,37 % 
0,9 % 
0,9 % 
4,0 % 
1 ,0 % 
0.042 % 
92.788 % 



5. Termitizides Holzkonservierungsmittel: 




1- {[2-(2.4-dichlorphenyl)-1 ,3-dioxolan-2-yl]methyl]-lH-1 ,2.4-triazol (Azaconazol) 
0.0-Diethyl-0-(a-cyanbenzyiiden-amino)-thiophosphat (Phoxim) 

2- lsopropoxyphenyl-N-methylcarbamat (Propoxur) 
Ethylglykolacetat 

Leinolfirnis 

Spindelol 

Duftstoff 

Testbenzin (Gemisch aliphatischer und aromatischer Kohlenwasserstoffe) 


1 .4 % 
1,6 % 
0,9 % 
3.0 % 
5.0 % 

10.0 
0.04 % 

78.16 % 



6. Termitizides Holzkonservierungsmittel; 




1- [[2-{2.4-dichlorphe^ (Azaconazol) 
0.0-Diethyl-0-(a-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat (Phoxim) 

2- lsopropxyphenyl-N-methylcarbamat (Propoxur) 
2-sek.-Butylphenyl-N-methylcarbamat (Baycarb) 
Alkydharz 70 %ig 

Testbenzin (Gemisch aliphatischer und aromatischer Kohlenwasserstoffe) 


1 % 
1 % 
1 % 
1 % 
4 % 
92 % 



Anspriiche 

1. Mittel oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstorfen auf der Basis von Oder unter 
Mitverwendung von 

l-[t2-(2.4-dichlorphenyl)-1.3-dioxolan-2-yl]methyl] -1H-1 ,2.4-triazol, 

mindestens eines Verdunnungsm.ttets sowie ggf. eines Fungizids. Verarbeitungshilfs- und/oder Zusatzmit- 
tels. eines organisch-chemischen Bindemittels und/oder Fixierungsmittels, Farbstoffes. Ptgmentes. 
Farbstoff- Oder Pigmentgemisches, dadurch gekennzeichnet, daH das Mittel oder Konzentrat 
0.001 - 5 Gew.-%. vorzugsweise 

0.2 - 2 Gew.-%. _ 
1-[[2-(2.4-dichlorphenyl)-1 ,3-dioxotan-2-yl]methyl] -1 H-.1 ,2.4-triazol. 
0,3 - 3 Gew.-% ( vorzugsweise 
0.5 - 2 Gew.-%. 

0 0-Diethyl-0-(3.5.6-trichlor-2-pyridylHhiophosphat, 0,0-Diethyl-0-<a-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat. 0- 
Ethyl-0-(2,4-dichlorphenyl)-S-n.propyldithiophosphat und/oder 0.0-Diethy l-0-< 1 ,6-dihydro-6-oxo- 1 -phenyi-3- 
.pyridazinyl)-thiophosphat und 
mehr als 75 Gew.-%, vorzugsweise 
mehr als 90 Gew.-%, 

eines Gemisches, bestehend aus mindestens einem Verdunnungsmittel und/oder mindestens etnem Emul- 
gator und/oder Netzmittel oder -gemisch derselben. enthalt. 
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2. Mittel Oder Konzentrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da/5 das VerdOnnungsmittel ein 
organisch-chemisches Losungsmittel Oder Losungsmittelgemisch. vorzugsweise mindestens ein polares, 
organisch-chemisches Losungsmittel und/oder ein oliges Oder olartiges schwerflOchtiges organisch-chemi- 
sches LSsungsmittel. Oder ein Gemisch aus Wasser und/oder mindestens einem organisch-chemischen 

s Losungsmittel. vorzugsweise mindestens einem polaren organisch-chemischen Losungsmittel. und/oder 
einem oligen oder olartigen, schwerfluchtigen, organisch-chemischen Losungsmittel Oder LSsungsmittelge- 
misch, und mindestens einem Emulgator und/oder Netzmittel, enthalt oder daraus besteht. 

3. Mittel oder Konzentrat zum Konservieren von Hotz und Holzwerkstoffen nach AnsprOchen 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, da/J das Mittel 

w 0,1 - 25 Gew.-% 

(berechnet als Feststoff), 

vorzugsweise 

1-18 Gew.-%. 

mindestens eines Bindemittels und/oder Fixierungsmittels enthalt. 

75 4. Mittel oder Konzentrat nach einem oder mehreren der AnsprOche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet. da/5 
das Gewichtsverhaltnis von Bindemittel, Fixierungsmittel und/oder eines deren Gemische zu dem VerdOn- 
nungsmittel oder VerdOnnungsmittelgemisch und zu dem im Mittel oder Konzentrat enthaltenden Emulgator 
oder Emulgatorgemisch und/oder Netzmittel oder Netzmittelgemisch 
8.5 : 1 bis 1 : 99 

20 betragt. 

5. Mittel oder Konzentrat nach einem oder mehreren der AnsprOche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, da/I 
das organisch-chemische Bindemittel oder Bindemittelgemisch teilweise durch mindestens einen Weichma- 
cher ersetzt ist. 

6. Mittel zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem oder mehreren der Anspruche 1 - 
25 5. dadurch gekennzeichnet, da/5 das Mittel (das anwendungsfertige Mittel) 

0,001 - 5 Gew.-%, vorzugsweise 
0,2 - 2 Gew.-%. 

1 -[[2-(2.4-dichlorpheny I)- 1 ,3-dioxolan-2-y l]methy I ] - 1 H- 1 ,2.4-triazol, 
0,3 - 3 Gew.-%. vorzugsweise 
30 0.5 - 2 Gew.-%, 

0,0-Diethyl-0-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-thiophosphat, 0.0-Diethyl-0-(o-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat t 0- 
Ethyl-0-(2,4-dichlorphenyl)-S-n- propyldithiophosphat und/oder 0,0-Diethyl-0-(1 ,6-dihydro-6-oxo-1-phenyl-3- 
pyridazinyl)-thiophosphat und 
0,1 - 28 Gew.-%, vorzugsweise 
35 1-18 Gew.-%. 

(berechnet als Feststoff) mindestens eines organisch-chemischen Bindemittels und/oder Fixierungsmittels 
oder Weichmachers enthalt und das Gewichtsverhaltnis des Gesamtanteiles an organisch-chemischem 
Bindemittel und/oder Fixierungsmittel oder Weichmacher zu dem Gesamtanteil des Verdunnungsmittels 
(einschl. Losungsmittel Oder Ldsungsmittelgemisch und/oder Wasser und/oder Emulgator und/oder Netzmit- 
40 tel) 

1 : 1 ,2 bis 1 : 99. vorzugsweise 

1 : 2 bis 1 : 25. 
betragt. 

7. Mittel zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem oder mehreren der Anspruche 1 
45 bis 6, dadurch gekennzeichnet. da/5 das VerdOnnungsmittel aus mindestens einem organisch-chemischen, 

schwerfluchtigen Losungsmittel mit einer Verdunstungszahl uber 35 und einem Flammpunkt oberhalb 30 
*C. vorzugsweise aus einem oligen oder olartigen, organisch-chemischen Losungsmittel oder Ldsungsmit- 
telgemisch besteht oder ein oder mehrere dieser schwerfluchtigen Losungsmittel enthalt. 

8. Mittel zum Konservieren von Holz und Holzwerkstof fen nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 

so daJ3 

0,5 bis 23 Gew.-%, vorzugsweise 

2 bis 15 Gew.-%. 

des organisch-chemischen, schwerfluchtigen Losungsmittels bzw. Losungsmittelgemisches mit einem 
Flammpunkt oberhalb 30 * C. durch die gleiche Menge eines oder mehrerer organisch-chemischer Binde- 
55* mittel und/oder Fixierungsmittel ersetzt sind. wobei als organisch-chemische Bindemittel und/oder Fixie- 
rungsmittel solche eingesetzt werden, die in dem Losungsmittel bzw. Losungsmittelmittelgemisch verteilbar 
bzw. emuigierbar, vorzugsweise jedoch loslich sind. wobei der Ersatz mit der Maflgabe erfolgt, da/5 die 
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erhaltene Mischung bzw. das erhaltene Losungsmittelgemisch ebenfalls einen Flammpunkt uber 30 C 
aufweist und das organisch-chemische Ldsungsmittel bzw. Losungsmittelgemisch ein oliges Oder olartiges 
Losungsmittel ist. 

9. Mittel zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem oder mehreren der Anspruche 1 - 
5 8, dadurch gekennzeichnet. dafl das anwendungsfertige Mittel aus 
0.001 - 5 Gew.-%, vorzugsweise 
0,2 - 2 Gew.-%. 

1 -[[2-(2.4-dichlorpheny I)- 1 ,3-dioxo1an-2-y l]methy I] -1H-1 ,2,4-triazol, 
* 0.3-3 Gew.-%, vorzugsweise 

;o 0.5 - 2 Gew.-% 

0,0-Diethyl-0-(3.5.6-trichlor-2-pyridyl)-thiophosphat, 0.0 : Oiethyl-0-{a-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat. 0- 
Ethyl-0-(2.4-dichlorphenyl)-S-n-propyldithiophosphat und/oder 0.0-Diethyl-0-(1 .6-dihydro-6-oxo-1 -pheny!-3- 
pyridazinyI)-thiophosphat 
0.1 - 28 Gew.-%, vorzugsweise 
15 1 • l8Gew.-%. 

mindestens eines organisch-chemischen Bindemittels und/oder Fixierungsmittels oder Weichmachers. 
0-5 Gew.-%, vorzugsweise 
0.01 - 4 Gew.-%. 

mindestens eines anderen in dem organisch-chemischen Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch losli- 
20 chen Biozides oder Biozidgemisches. 

0- 8 Gew.-%, vorzugsweise 
0.1 - 4 Gew.-%, 

mindestens eines wasserloslichen und/oder wasserunldslichen Farbstoffes. Farbpigmentes und/oder Korro- 
sionsschutzmittels, Siccatives und/oder UV-Stabiltsators und 
25 99,599 Gew.-% - 51 Gew.-%, vorzugsweise 
98.190 Gew.-% - 70 Gew.-%. 

eines VerdOnnungsmittels Oder VerdUnnungsmittelgemisches, bestehend aus mindestens einem organisch- 
chemischen Losungsmittel Oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und/oder mindestens einem Emul- 
gator und/oder Netzmittel oder -gemisch derselben, besteht. 
30 10. Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 -8. dadurch gekennzeichnet, da/3 das Konzentrat 
0,001 - 5 Gew.-%, vorzugsweise 
0.2 - 2 Gew.-%. 

1- [[2-(2 t 4-dichlorphenyl)-1.3-dioxolan-2-yl]methyl] -1H-1 ,2.4-triazol. 
35 0,3 - 3 Gew.-%, vorzugsweise 

0.5 - 2 Gew.-%, 

0.0-Diethyl-0-(3.5.6-trichlor-2-pyridyl)-thiophosphat, 0,0-Diethyl-0-{a-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat, 0- 
Ethyl-0-{2.4-dichlorphenyl)-S-n-propyldithiophosphat und/oder 0,0-Diethyl-0-<i ,6-dihydro-6-oxo-1-phenyl-3- 
pyridazinyl)-thiophosphat 
40 2-85 Gew.-%, vorzugsweise 
8-40Gew.-%. 

(berechnet als Feststoff) mindestens eines organisch-chemischen Bindemittels und/oder Fixierungsmittels 
oder Weichmachers enthalt und das Gewichtsverhaltnis des Gesamtanteiles an organisch-chemischen 
Bindemittel und/oder Fixierungsmittel oder Weichmacher zu dem Gesamtanteil des VerdOnnungsmittels 
45 (einschl. Losungsmittel Oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und/oder Emulgator und/oder. Netzmit- 
tel) 

8.5 : 1 bis 1 : 48. vorzugsweise 

1 : 1 ,45 bis 1 : 1 1 .5. 
betragt. 

so 11. Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 - 8 und 10, dadurch gekennzeichnet. da/J das Konzentrat 
0.001 - 5 Gew.-%, vorzugsweise 
0.2-2 Gew.-%. 

1 -[[2-<2.4-dichlorphenyl)- 1 ,3-dioxolan-2-y l]methyl] -1H-1 .2.4-triazol. 
55 0,3 • 3 Gew.-%, vorzugsweise 
0.5 - 2 Gew.-%, 

0.0-Diethyl-0-(3.5.6-trichlor-2-pyridyl)-thiophosphat. 0.0-Diethyl-0-(a-cyanbenzyliden-amino)-thiophosphat. 0- 
Ethyl-0-(2.4-dichlorphenyl)-S-n-propyldithiophosphat und.oder 0.0-Diethyl-0-{1 .6-dihydro-6-oxo-t-phenyl-3- 
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pyridazinyl)-thiophosphat 
2 * 85 Gew.-%, vorzugsweise 
8 - 60 Gew.-%, 

mindestens eines organisch-chemischen Bindemittels und/oder Fixierungsmittels Oder Weichmachers, 
5 20 - 0 Gew.-%, vorzugsweise 
8 - 1 Gew.-%, 

eines in dem organisch-chemischen Losungsmittel Oder Losungsmittelgemisch loslichen Fungizides Oder 

Fungizidgemisches und einem VerdUnnungsmittel Oder Verdunnungsmittelgemisch als Ftestbestandteil, 

bestehend aus mindestens einem organisch-chemischen Losungsmittel' Oder Losungsmittelgemisch Oder 
jo Wasser und/oder Losungsmittei Oder Losungsmittelgemisch und/oder mindestens einem Emulgator 

und/oder Netzmittel gder einem -Gemis.ch derselben sowte gegebenenfalls Farbstoffen, Farbpigmenten, 

Korrosionsschutzmittel, Siccativen und/oder UV-Stabilisatoren, enthalt. 

12. Verfahren zur Herstellung des Mittels Oder Konzentrates zum Konservieren von Holz und 'Holzwerk- 

stoffen nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 11. dadurch gekennzeichnet, dafl die Wirkbestand- 
is teile des Mittels oder Konzentrats bei Temperaturen von 

-5 * C bis 80 " C, vorzugsweise 

15 *C bis 45 *C. 

und bei Drucken von 

400 mm Hg bis 850 mm Hg (0,5332 bis 1.1332 bar, vorzugsweise 
20 600 mm Hg bis 790 mm Hg (07999 bis 1 .0532 bar) 

mit dem VerdUnnungsmittel sowie den anderen Bestandtetlen versetzt werden. 
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